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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
® Abdeckmaterial fur lackierte Oberflachen 
@ Die Erfindung betrifft ein Abdeckmaterial in Form von 

Blattern oder auf sich selbst aufgerollten Bandern fur 

lackierte Oberflachen bestehend aus einem mit einem 

selbstklebenden Haftmittel beschichteten biegsamen Tra- 

ger {1} aus einem von Hand leicht zerreiftbaren Webstoff, 

wobei das Haftmittel (2) ein auf dem Trager (1 ) fest haften- 

der und auf der lackierten Oberflache leicht und riick- 

standsfrei ablosbar haftender und mit ihr nicht reagieren- 

der licht-, UV- und witterungsbestandiger Polyisobutylen- 

kleber ist. Das Abdeckmaterial ist besonders verwendbar 

zum Abdecken einer lackierten Oberflache eines Kraft- 

fahrzeugs oder Teils (5) desselben, wie eines Bumpers, 

bereits unmittelbar nach deren Lackierung und Trock- 

nung. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Abdeckmaterial in Form von 
Blattern oder auf sich selbst aufgerollten Bandem fiir 
lackierte Oberflachen bestehend aus einem mit einem selbst- 5 
klebenden Haftmittel beschichteten biegsamen Trager. 

Bekannte Abdeckmateri alien dieser Art haben als Trager 
eine Kunststoff-Folie oder auch Krepp-Papier und als 
selbstklebendes Haftmittel solche auf der Basis von Gemi- 
schen von Acrylat-, Methacrylat- oder Styrolpolymeren, na- 10 
tiirlichem oder synthetischem Kautschuk. Diese Abdeckma- 
teri alien erfullen in vielen Fallen befriedigend ihren Zweck, 
geniigen jedoch nicht weitergehenden Anforderungen, die 
beim Schutz von Kraftfahrzeuglackierungen allgemein ge- 
stellt werden, besondcrs wenn solche Lackierungen sich auf 15 
Kunststoffteilen der Kraftfahrzeug-Karosserie, wie StoBfan- 
gem, sogenannten Bumpern, befinden. Auf solchen Kunst- 
stoffteilen kann namlich die Lackierung nur bei Temperatu- 
ren bis hochstens 80-90°C getrocknet werden und ist daher 
vor allem anfanglich besonders empfindlich gegen rnechani- 20 
sche und chemische Einwirkungen, die auch von einem Ab- 
deckmaterial selbst ausgehen konnen. 

Ein Abdeckmaterial zum Schutz von Lackierungen von 
Kraftfahrzeug-Karosserien oder Karosserie-Teilen unmittel- 
bar von deren Herstellung, wahrend der Montage, des 25 
Transports und bis zur Endauslieferung des Kraftfahrzeugs 
soli leicht und schnell verarbeitbar sein, sicher haften, keine 
Verfarbung des Lacks sowie keinerlei Abdrucke (imprints) 
im Lack verursachen, licht-, UV- und langzeit-witterungsbe- 
standig und nicht zuletzt leicht und riickstandsfrei ablosbar 30 
sein. 

Weitere Forderungen, die an ein solches spezielles Ab- 
deckmaterial gestellt werden, sind: 

- es soli sich ohne Faltenbildung auf unregelmaBig ge- 35 
wolbte Oberflachen von Hand ohne Werkzeug aufbrin- 
gen lassen; 

- es soli von Hand ohne Ausfasem zerreiBbar sein; 

- es soli ein Durchtrocknen des Lacks und Abtrocknen 
von Feuchtigkeit, wie Waschwasser oder Regen nicht 40 
beeintrachtigen; 

- es soil die Lackierung auch gegen rnechani sche Be- 
schadigung, wie Kratzer, schiitzen. 

Es wurde gefunden, daB diese bisher nicht erfiillten For- 45 
derungen sich erfullen lassen durch ein Abdeckmaterial auf 
Gewebebasis mit einem selbstklebenden Haftmittel auf Ba- 
sis von Polyisobuten-Polymeren, das keinen Zusatz anderer 
ublicherweise fiir Haftmittel verwendeter Polymeren ent- 
halt. 50 

Die gestellte Aufgabe wird daher erfindungsgemaB da- 
durch gelost, dafi bei einem Abdeckmaterial der eingangs 
angegebenen Art der Trager ein von Hand leicht zerreiBba- 
rer Webstoff und das Haftmittel ein auf dem Trager fest haf- 
tender und auf der lackierten Oberflache leicht und nick- 55 
standsfrei ablosbar haftender und mit ihr nicht reagierender 
licht-, UV- und witterungsbestandiger Polyisobutylenkleber 
ist. 

Bevorzugte Ausfuhrungsformen der Erfindung und deren 
Anwendung sind in den Unteranspruchen angegeben. 60 

Die Erfindung wird weiter erlautert durch die foigende 
Beschreibung mit Bezug auf die beigefugte Figur, welche 
schematisch den Aufbau des Abdeckmaterials zeigt. 

Das erfindungsgemaBe Abdeckmaterial weist einen Tra- 
ger 1 aus einem Baurnwoll- oder Rayongewebe auf, das von 65 
Hand langs eines Kett- oder SchuBfadens zerreiBbar ist, so 
daB eine im wesentlichen glatte AbriBkante entsteht. Dieser 
Trager 1 ist mit einem Polyisobutylenkleber als Haftmittel 2 



beschichtet, wobei der Polyisobutylenkleber durch Mischen 
von Polyisobutylenprodukten mit verschiedenen Viskosi- 
tats-Molekulargewichten (Mg-Staudinger) zwischen 5.000 
und 100.000 hergestellt ist, um ihm die gewunschte Selbst- 
klebefahigkeit mit guter Haftung am Trager und leichter und 
riickstandsfrei er Ablosbarkeit von der lackierten Oberflache 
zu verleihen. Geeignet sind z. B. Gemische von 
40-60 Gew.-% eines Polyisobutylens mit niedrigem und 
60-40 Gew.-% eines solchen mit hohem Molekulargewicht. 
Polyisobutylene des oben angegebenen Typs sind im Handel 
verfugbar, z. B. Vistanex der Fa. Exxon Chemical, und sind 
von Natur aus und im Gegensatz zu Acryl-, Methacryl- oder 
Styrolpolymeren, die ebenfalls als Klebmittel bekannt sind, 
licht-, UV- und witterungsbestandig. Es wurde auBerdem 
gefunden, daB sie im Gegensatz zu diesen anderen bekann- 
ten Haftmitteln auch auf frischen Lackoberflachen keine Im- 
prints oder Flecken verursachen, da sie mit den lib lichen, 
mit Zwei-Komponenten-Lacken hergestellten lackierten 
Oberflachen nicht reagieren. 

Der Polyisobutylenkleber wird auf das Baurnwoll- oder 
Rayon-Gewebe durch Kalandern oder Aufbringen einer Lo- 
sung des Polyisobutylenklebers in einem nicht polaren L6- 
sungsmittel, wie Petroleum-Kohlenwasserstoff, und TYock- 
nen des beschichteten Materials aufgebracht. Bei Verwen- 
dung einer Polyisobutylenkleberlosung kann zweckmaBi- 
gerweise das Gewebe zuvor mit einem ublicheh Primer 3 
behandelt werden, beispielsweise mit einem iiblichen UV- 
stabilen Primer. 

Als Tragermaterial wird beispielsweise ein Baumwollge- 
webe mit einem Gewicht von mindestens 60g/m 2 , bei- 
spielsweise etwa 90 g/m 2 verwendet. 

Die Gesamtdicke des Abdeckmaterials betragt minde- 
stens 0,3 mm, vorzugsweise etwa 0,5 mm, seine Haftung an 
Stahl gemaB AFERA 4001 mindestens 1,0 N/cm und seine 
Klebrigkeit (Stahlkugeltest - PSTC Methode) etwa 
5-10 cm. 

Besonders vorteilhaft ist es, daB die Schicht des Polyiso- 
butylenklebers 2 die Poren des Webstoffes 1 bei entspre- 
chender Dosierung nicht vollstandig verschlieBt und damit 
ein Atmen und Durchtritt von Luft oder Wasserdampf bis 
zur lackierten Oberflache 4 ermoglicht, was von besonderer 
Bedeutung ist, wenn eine mit dem Abdeckmaterial verse- 
hene lackierte Oberflache der Witterung, Nasse und Frost 
oder auch Waschwasser ausgesetzt ist, indem Feuchtigkeit, 
die in Zwischenraume unter dem Abdeckmaterial gelangt, 
auch wieder verdunsten kann, was bei bekannten Abdeck- 
materialien mit einem TVager aus Kunststoff-Folie nicht 
moglich ist. 

Das erfindungsgemaBe Abdeckmaterial hat infolge seines 
den Trager bildenden Gewebes 1 die Eigenschaft, daB es 
sich auch auf unregelmaBig gebogene Oberflachen eines 
Kraftfahrzeugkarosserieteils 5 von Hand und ohne Werk- 
zeug faltenfrei aufbringen laBt, da es eine gewisse Dehnbar- 
keit in jeder Richtung seiner Flache und Biegsamkeit auf- 
weist. Das Gewebe selbst ist gegen Licht, UV-Strahlung, 
Losungsmittel, Witterung, Feuchtigkeit und Schimmel hin- 
reichend bestandig. 

Infolge seiner Dicke von mindestens 0,3 mm schiitzt das 
Abdeckmaterial die abgedeckte lackierte Oberflache auch 
vor mechanischer Beschadigung, wie Kratzern oder Schnit- 
ten, welche von einem bekannten Abdeckmaterial mit einer 
Kunststoff-Folie als Trager nicht abgefangen werden kon- 
nen, da Kratzer oder Schnitte die Folie und den darunter lie- 
genden Lack zerstoren. 

Das erfindungsgemaBe Abdeckmaterial laBt sich als Band 
ohne ein Trennband auf sich selbst auf eine Rolle aufwik- 
keln, von der es zum Gebrauch leicht abgezogen werden 
kann. Da es mit einer Lackoberflache selbst unmittelbar 
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nach deren Herstellung nicht reagiert, kann es beispiels- 
weise auf einen frisch lackierten Kraftfahrzeug-StoBfanger 
(Bumper) aus Kunststoff, bei dem der Lack wegen der ge- 
ringen Temperaturbestandigkeit des Kunststoff materials bei 
einer niedrigen Temperatur von hochstens 8O-90°C getrock- 5 
net wird und demgcmaB vernal tnismaBig weich ist, unmit- 
telbar nach dem Trocknen auf die noch warme Lackierung 
von Hand aufgebracht werden, ohne daB mechanische Ein- 
driicke oder chemische Verfarbungen des Lacks entstehen, 
und der Bumper ist so bereits bei den folgenden Transport- 10 
und Montageschritten bestens geschiitzt und das Abdeckma- 
terial kann auch nach der Montage des Bumpers am Kraft- 
fahrzeug bei dessen weiterer Inspektion, Reinigung, Trans- 
port, Lagerung auch im Freien,bis unmittelbar vor Ausliefe- 
rung des Kraftfahrzeugs an den Kunden verbleiben und laBt 15 
sich zu diesem Zeitpunkt problemlos und riickstandsfrei ab- 
losen. Selbstverstandiich konnen auch andere frisch 
lackierte Kraftfahrzeugoberflachen sogleich nach dem 
Trocknen durch das erfindungsgemaBe Abdeckmaterial mit 
entsprechenden Vorteilen geschiitzt werden. 20 

Das erfindungsgemaBe Abdeckmaterial kann nach Ge- 
brauch leicht und ohne Urnweltgefahrdung durch Deponie- 
ren oder Verbrennen entsorgt werden. 

Bei spiel 25 
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4. Abdeckmaterial nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Schicht des Polyiso- 
butylenklebcrs (2) die Poren des Webstoffs (1) nicht 
voilstandig verschlieBt. 

5. Abdeckmaterial nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Polyisobutylenkleber 
(2) aus einer Losung oder durch Kalandern auf den 
Trager (1) aufgebracht ist. 

6. Abdeckmaterial nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB es eine Dehnbarkeit bis 
zu 10% aufweist. 

7. Kraftfahrzeugkarosserieteile mit lackierter Oberfla- 
che, wie Bumper, die wenigstens teilweise mit einem 
Abdeckmaterial nach einem der Anspruche 1 bis 6 ab- 
gedeckt sind. 

8. Verwendung eines Abdeckmaterials nach einem der 
Anspruche 1 bis 6 zum Abdecken der von der Trock- 
nungs-Endstufe der Herstellung noch warmen lackier- 
ten Oberflache eines Kraftfahrzeugs, besonders einer 
noch warmen lackierten Aufienflache eines Bumpers 
aus Kunststoffmaterial vom Zeitpunkt der Herstellung 
desselben bis gegebenenfalls zum Zeitpunkt der Aus- 
lieferung des fertigen Fahrzeugs. 



Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 



Als Trager wurde ein Baumwollgewebe mit 64x56 Faden 
pro 2,52 cm und einem Gewicht von 88 g/m 2 ±10% verwen- 
det. Dieses Gewebe wurde mit einer Losung von 100 Ge- 
wichtsteilen eines Gemisches von 40% Polyisobutylen mit 30 
Viskositats-Molekulargewicht M s von 5.000 und 60% Po- 
lyisobutylen vom Viskositats-Molekulargewicht M s 
100.000 in 300 Gewichtsteilen Petroleum- Kohlenwasser- 
stoff als Losungsmittel gelost und beschichtet, um nach dem 
Trocknen eine Gesamtdicke des Abdeckmaterials von 35 
0,4 mm zu erhalten. Die Dehnbarkeit des Materials nach 
AFERA 4005 betrug 10%, seine Haftung an Stahl nach 
AFERA 4001 1,0 N/cm, seine Bruchfestigkeit nach AFERA 
4004 65 N/cm. 

40 

Patentanspriiche 



1. Abdeckmaterial in Form von Blattern oder auf sich 
selbst aufgerollten Bandera fur lackierte Oberflachen 
bestehend aus einem mit einem selbstklebenden Haft- 45 
mittel beschichteten biegsamen Trager, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Trager (1) ein von Hand leicht 
zerreiBbarer Webstoff und das Haftmittel (2) ein auf 
dem Trager (1) fest haf tender und auf der lackierten 
Oberflache leicht und riickstandsfrei ablosbar haf ten- 50 
der und mit ihr nicht reagierender licht-, UV- und wit- 
terungsbestandiger Polyisobutylenkleber ist. 

2. Abdeckmaterial nach Anspruch 1 zum Abdecken 
eines lackierten Kraftfahrzeugkarosserieteils, beson- 
ders Bumpers aus Kunststoffmaterial, dadurch gekenn- 55 
zeichnet, daB der Trager (1) ein aus einem Baumwoll- 
oder Rayongewebe geschnittenes Band ist und der Po- 
lyisobutylenkleber (2) ein Gemisch von Polyisobutyle- 
nen mit Molekulargewichten (Ms) zwischen 5.000 und 
100.000 ohne Zusatz von Acryl-, Methacryl- oder Sty- 60 
rolpolymeren ist und mittels eines Primers (3) mit dem 
Band verbunden ist und das Abdeckmaterial an der 
Lackoberflache mit einer Kraft von mindestens 1 
N/cm, gemessen als 180° Abzugskraft haftet. 

3. Abdeckmaterial nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 65 
zeichnet, daB das Baumwollgewebe ein Gewicht von 
mindestens 60 g/m 2 hat und die Dicke d des Abdeck- 
materials mindestens 0,3 mm betragt. 
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